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@ COMPOSITION COSMETIQUE PELABLE. 

tL'inventlon a pour objet une composition cosmetique 
jgene comprenant, dans un milieu solvant organique,: 

- un premier polymere filmog^ne apte k former un film 
presentant une rupture interfaciale, 

- de 0, 01 % a 10 % en poids. par rapport au polds total 
de la composition, de nitrocellulose, 

- une resine, 

le premier polymere filmogene etant present en une 
quantity telle que le rapport ponderal premier polymere t ni- 
trocellulose est sup6rieur ou 6gal k 1. 

Application au maquillage et au soin de la peau ou des 
ongles, en partlculier en vemis a ongles. 
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La presente invention a pour objet une composition cosm6tique filmogene com- 
prenant plusieurs poiymeres filmogenes, utiiisabie notamment comme composition 
de maquillage ou de soin des mati^res l<eratiniques, en particuiier ia peau, y com- 
pris les levres, et las ongles d'etres humalns. L'invention se rapporte aussi a I'utili- 
5 satipn de cette composition pour le maquillage ou le soin cosmetique des matieres 
k^ratiniques. 

La composition selon l'invention peut se presenter sous la forme de vernis S on- 
gles, de produit pour les levres (laque a levres), de maquillage de la peau (visage, 
10 corps) tel qu'un tatouage semi-permanent, de masque de beaute pour le visage. 
Plus sp6clalement, la composition est un vernis § ongles. 

La composition de vernis a ongles peut etre employee comme base pour vernis, 
comme produit de maquillage des ongles, comme composition de finition, encore 
15 appelee "top-coat" en terminologie anglosaxonne, d appliquer sur le produit de 
maquillage des ongles ou blen encore comme produit de soin cosm6tique des on- 
gles. Ces compositions peuvent s'appliquer sur les ongles d'§tres humalns ou blen 
encore sur des faux ongles. 

20 II est connu de I'^tat de la technique des vernis S I'eau pelable comprenant une 
dispersion aqueuse de polymere, comme par exemple d6crit dans le document 
JP-A-56-131513. Or, si le pelage du film de maquillage depose sur I'ongle s'ef- 
fectue mal et que des morceaux de film restent sur I'ongle, il est difficile pour I'utili- 
satrlce d'6limlner totalement les morceaux de film restant car ces morceaux ne 

25 peuvent pas §tre d6maqulll§s avec les dissolvants classiques de vernis d ongles. 

II est egalement connu des vernis en milieu solvant organique comprenant de la 
nitrocellulose pour obtenir un film resistant a I'eau. Toutefois, ce polymere forme 
un film presentant une bonne durete mais n'est pas detachable de la surface de 
30 I'ongle par pelage. 

Le but de la presente invention est done de proposer une composition cosm6tique 
filmogene formant un film depose sur I'ongle ou la peau presentant une bonne te- 
nue. notament une bonne resistance ^ I'eau, et facilement detachable ou pelable 
35 de la surface de I'ongle ou de la peau, tout en pouvant itre d§maquille avec les 
dissolvants classiques, notamment S base d'ac§tone et/ou d'acetate d'ethyle. 

Les inventeurs ont d^couvert qu'une telle composition peut §tre obtenue en utili- 
sant un melange particuiier de poiymeres filmogenes. La composition appliqu6e 
40 sur la peau ou les ongles forme un film qui adhere suffisamment sur les matieres 
k§ratiniques comme les ongles ou la peau tout en pouvant §tre facilement deta- 
chable (ou pelable) de la surface de I'ongle ou de la peau. Le film presente egale- 
ment une bonne resistance S I'eau. 
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En outre, si le pelage du film depose sur Tongle ne se fait pas entierement et qu'il 
reste done des morceaux de film sur Tongie apres le pelage, le restart de film peut 
§tre elimine a Taide des dissolvants classiques de vernis S ongles. 

5 

De plus, la composition peut etre appliquee sur les ongles et la peau comme cou- 
che de base sur laquelle peut etre appliquee une couche de surface d'une 
deuxi^me composition cosmetique filmogene. Ainsi, I'ensemble de la couche de 
surface et de la couche de base pourra etre detach6e de la surface de I'ongle ou 
10 de la peau. 

De fagon plus precise, Tinvention a pour objet une composition cosmetique filmo- 
gene (dite aussi premiere composition ou composition de base) comprenant, dans 
un milieu solvant organique, : 
15 - un premier polymere filmogene apte k former un film presentant une rupture in- 

terfaciale, 

- de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de ni- 
trocellulose, 

- une r6sine, 

20 le premier polymere filmogene etant present en une quantite telle que le rapport 
ponderal premier polymere / nitrocellulose est sup6rieur ou egal a 1. 

Uinvention a egalement pour objet un precede de maquillage ou de soin non th6- 
rapeutique des matiferes k6ratiniques (telles que les ongles ou la peau) compre- 
25 nant Tapplication sur les matieres keratiniques d'une composition telle que d§finie 
precedemment. Ce proc6de s'applique plus particulidrement aux ongles. 

L'invention a aussi pour objet un kit de maquillage comprenant dans un premier 
compartiment une premiere composition telle que definie pr6c§demment et dans 
30 un deuxl6me compartiment une deuxidme composition cosmetique filmogene (dite 
aussi composition de surface) comprenant, dans un mileu cosmetiquement ac- 
ceptable, un deuxieme polymere filmogene. 

L'invention a egalement pour objet un procede de maquillage de la peau ou des 
35 ongles comprenant rappllcatlon sur la peau ou les ongles d'une premiere couche 
d'une premiere composition telle que definie prec6demment, puis Tapplication sur 
au moins une partie de la premiere couche d'une deuxieme couche d'une 
deuxieme composition cosmetique filmogene comprenant un deuxieme polymere 
filmogdne. 

40 

L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une composition telle que definie pre- 
cedemment pour obtenir un film, depose sur les matieres keratiniques (notamment 
les ongles et la peau), pelable et/ou comme vernis a ongles pelable. 
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L'invention a aussi pour objet I'utilisation, dans une composition cosmetique com- 
prenant un mileu solvant organique.d'un premier polymere apte a former un film 
pr§sentant une rupture Interfaciale, de nitrocellulose presents en une teneur allant 
5 de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et d'une 
resine, le premier polymere filmogene etant present en une quantite telle que le 
rapport ponderal premier polymdre / nitrocellulose est superieur ou egal S 1 , pour 
obtenir un un film, depos6 sur les matieres k§ratiniques (notamment les ongles et 
la peau), pelable et/ou comme vernis ^ ongles pelable. 

10 

Le premier polymere filmogene present dans la composition selon l'invention est 
un polymere apte a former un film depose sur les matieres keratiniques, notam- 
ment sur les ongles, qui presente une rupture interfaciale. On entend par "poly- 
mere filmogene pr^sentant une rupture interfaciale" un polymere dont le film seul 
15 ne presente aucune decoh6sion selon la methode d6crlte cl-apr6s. Cette caracte- 
ristique du premier polymere signifle que ce dernier lorsqu'il est depos6 sur les 
mati§res keratiniques, notamment sur les ongles, forme un film qui peut §tre deta- 
ch§ de la surface des matieres keratiniques sans degradation du film. 

20 Avantageusement. le premier polymere peut gtre apte a former un film presentant 
une force de pelage par unlt6 de longueur Fp <, 625 N/m, de pr§f6rence £ 125 
N/m. La force de pelage par unlt6 de longueur du film est mesur^e selon la me- 
thode decrlte ci-apres. 

25 En particuller, le premier polymere filmogene peut §tre apte a former un film pre- 
sentant un module d'eiasticite E' ^ 0,1 MPa mesure a la frequence de 1 Hz et a la 
temperature de 25 X. De preference E' > 1 MPa, et mieux E' ^ 10 MPa. Le mo- 
dule d'eiasticite E" est mesure selon la methode decrite ci-apres. 

30 Avantageusement, le premier polym§re filmogene est choisi dans le groupe forme 
par les poIyvlnylac6tals et le copolymere chlorure de vinyle/ac6tate de vinyle. 

De preference, le premier polymere filmogene est choisi parmi les polyvinylbuty- 
rals. 

35 Aussi, l'invention a egalement pour objet une composition cosmetique filmogene 
comprenant, dans un milieu solvant organique, : 

- un premier polymere filmogene choisi pamrii les polyvinylbutyrals, 

- de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de ni- 
trocellulose, 

40 - une resine, 

le premier polymdre filmogene 6tant present en une quantite telle que le rapport 
ponderal premier polymere / nitrocellulose est superieur ou egal e 1 . 
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Les polyvinylac§tals sont obtenus de fagon connue par reaction d'ald§hydes avec 
I'alcool polyvinylique. L'alcool polyvinylique est obtenu par hydrolyse de polyac6- 
tate de vinyle. 

Ainsi, les polyvinylacetals comportent generalement les 3 unites de formules (I), 
5 (II) et (III) sulvantes : 



OH 

I 

CH- 



■CH, 



(I) 



CH3 
CO 

6 

■CH- 



■CH, 



(II) 



CHj — CH — CH2 — CH^ 




R d^signant un atome d'hydrog§ne ou un radical alkyle satur^, Iin6aire ou ramifi^, 
ayant de 1 i 10 atomes de carbone ; de pr6ference R d6signe un radical butyle 
10 (lineaire ou ramifie). 

De preference, le polyvinylac^tal, en particuiier le polyvinylbutyral, present dans la 
composition salon invention comprend environ de 75 % a 92 % d'unit6 de formule 
(III), de 8 % k 25 % d'unit^ de formule (I) et de 0 % a 5 % d'unit6 de fomiule (II), et 

15 avantageusement de 85 % a 91 % d'unite de formule (III), de 9 % § 15 % d'unit6 
de formule (I) et de 0 a 1,5 % d'unite de formule (II), les pourcentages etant expri- 
m6s en poids par rapport au poids total du polymere. Ainsi, le polyvinylacetal peut 
comprendre un taux d'unit6 d'alcool polyvinylique (c'est-a-dire des unites de for- 
mule (I)), allant de 8 % a 25 % en poids, et de preference allant de 9 % a 15 % en 

20 poids. 



Le premier polym6re filmogene, en particuiier le polyvinylbutyral, a de preference 
un poids mol^culaire moyen en poids allant de 5000 d 300000. 



25 Comme polyvinylbutyral, on peut utiliser ceux commercialises sous les denomina- 
tions "BUTVAR® B-72", "BUTVAR® B-74", "BUTVAR® B-76", "BUTVAR® B-79", 
"BUTVAR® B-90", "BUTVAR® B-98", par la societe SOLUTIA ; "MOWITAL® B 20 
H", "MOWITAL® B 30 T', "MOWITAL® B 30 H". "MOWITAL® B 30 HH", 
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"MOWITAL® B 45 H", "MOWITAL® B 60 T", "MOWITAL® B 60 H", "MOWITAL® 
B 60 HH", par la soctete CLARIANT. 

Comme copolym^re chlorure de vinyle/ac6tate de vinyle, on pent citer celui vendu 
5 sous la denomination "VINNOL E 15/45" par la soci6t§ WACKER. 

Le premier polymers fiimogene peut etre present dans la premiere composition 
selon I'invention en une teneur allant de 5 % a 50 % en poids, par rapport au poids 
total de la composition, de pr6f§rence allant de 5 % a 35 % en poids, et mieux al- 
10 lant de 10 % k 20 % en poids. 

La nitrocellulose presente dans la composition selon I'invention peut §tre choisie 
parmi la nitrocellulose RS 1/8 sec ; RS % sec. ; Yt sec. ; RS 5 sec. ; RS 15 sec. ; 
RS 35 sec. ; RS 75 sec; RS 150 sec ; AS % sec. ; AS 'A sec. ; SS % sec. ; SS 'A 
15 sec. ; SS 5 sec, notamment commercialis6e par la socl^te HERCULES. 

La nitrocellulose peut §tre, de preference, presente en une teneur allant de 0,1 % 
a 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

20 Avantageusement, le premier polymere filmog§ne et la nitrocellulose peuvent etre 
pr6sents dans la premiere composition selon I'invention selon un rapport pond6ral 
premier polymere / nitrocellulose superieur ou egal a 2, de preference allant de 2 a 
40. et mieux allant de 2,5 d 30, plus particulierement allant de 5 a 30, voire allant 
de 10 a 30, et plus preferentiellement allant de 20 a 30. 

25 

La r6sine presente dans la premiere composition est un polymere fiimogene diffe- 
rent du premier polymere fiimogene et de la nitrocellulose decrits pr§c6demment. 
La resine peut etre notamment choisie parmi les resines alkydes, les resines is- 
sues des produits de condensation d'aldehyde tels que les resines arylsulfona- 
30 mide fomriald6hyde comme la r6slne tolu§ne sulfonamide formaldehyde, les resi- 
nes acrylique, vinylique, polyur^thane, les resines aryl-sulfonamide 6poxy. De 
preference, la resine est choisie parmi la resine toluene sulfonamide fonnald6- 
hyde, les resines alkydes, les resines polyur6thanes. 

Ces resines pemiettent d'obtenir un film adherent sur les matieres keratiniques et 
35 brillant. 

Comme resine, on peut notamment utillser les r6slne toludne sulfonamide formal- 
dehyde "Ketjentflex MS80" de la soci^te AKZO ou "Santolite MHP", "Santolite MS 
80" de la soci6te FACONNIER ou "RESIMPOL 80" de la societe PAN 
AMERICANA, la r6sine alkyde "BECKOSOL ODE 230-70-E" de la society 
40 DAINIPPON, la r6sine acrylique "ACRYLOID B66" de la society ROHM & HAAS, 
la r§sine polyurethane TRIXENE PR 4127" de la soci6t6 BAXENDEN. 
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La resine peut etre presente dans la composition selon I'invention en une teneur 
allant de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de 
preference allant de 0,1 % ^ 7 % en poids, et mieux allant de 1 % a 5 % en poids. 

5 Avantageusement, le premier polymere filmogSne et la resine sont presents dans 
la composition selon un rapport ponderal premier polymdre / resine sup6rieur ou 
egal a 2. notamment allant de 3 S 12,5, et mieux allant de 4 ^ 10. 

Dans le kit selon I'invention, la deuxieme composition, dite composition de surface, 
10 comprend un deuxieme polymdre filmogene. Ce deuxi§me polymere filmogene 
peut etre choisi parmi les polymdres radicalaires, les polycondensats, les polyme- 
res d'origines naturelles, tels que ceux couramment employes dans les composi- 
tions cosmetiques. Le deuxieme polymere filmogene peut etre notamment choisi 
parmi les polymeres acryliques, les polymeres vinyliques, les polyurethanes, les 
15 polymeres cellulosiques (notamment la nitrocellulose), les polyamides, les poly- 
ur6es, les polyesters, et leurs melanges. 

Le deuxieme polymere filmogene peut etre present, dans la deuxieme composi- 
tion, en une teneur allant de 0,1 a 60 % en poids, par rapport au poids total de la 
20 composition, de pr6f6rence allant de 5 % d 40 % en poids. 

Dans un premier mode de realisation, la deuxieme composition du kit peut com- 
prendre un milieu solvant organique. 

25 Comme solvant organique utilisable dans les premiere et deuxieme compositions 
selon rinvention, on peut citer : 

- les cetones liquides a temperature ambiante tels que methylethylcetone, methyli- 
sobutylcetone, diisobutylcetone, Tisophorone, la cyclohexanone, Tacetone ; 

- les alcools liquides a temperature ambiante tels que r6thanol, Tisopropanol, le n- 
30 propanol, le n-butanol, le diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol ; 

- les glycols liquides a temperature ambiante tels que r6thyl§ne glycol, le propy- 
lene glycol, le pentylene glycol, le glycerol ; 

- les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le mo- 
nomethylether de propylene glycol, Tacetate de monomethyl ether de propylene 

35 glycol, le mono n-butyl 6ther de dipropylene glycol ; 

- les esters a chaTne courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que 
I'acetate d'ethyle, I'acetate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyle, 
Tacetate d'isopentyle ; 

- les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, le dimethyie- 
40 ther ou le dichlorodiethylether ; 

- les alcanes liquides S temp6rature ambiante tels que le decane, Theptane, le do- 
d6cane, risodod6cane. le cyclohexane ; 
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- les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le 
toluene et le xylene ; 

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, Tace- 
taldehyde 

5 - leurs melanges. 

La teneur en solvant organique dans la composition selon I'invention peut aller de 
30 a 99 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference 
de 60 % a 90 % en poids. 

10 

Selon un mode de realisation de invention, la premiere composition peut etre an- 
hydre. Elle peut contenir de Teau en faible quantite, notamment moins de 5 % en 
poids d'eau par rapport au poids total de la composition. 

15 Dans un autre mode de realisation du kit selon I'invention, la deuxidme composi- 
tion peut comprendre un milieu aqueux. Le milieu aqueux peut comprendre es- 
sentiellement de Teau ou un melange d'eau et de solvant organique miscible a 
I'eau comme I'^thanol, le butylene glycol, le glycerol. 

20 Pour am6liorer les propri6t6s filmogdnes de la composition, notamment de la 
composition de base et/ou de surface selon Tinvention, un agent auxiliaire de filmi- 
fication peut etre prevu. 

Lorsque Ton utilise un agent auxiliaire de filmification avec le polymere filmogdne. 
25 Tagent auxiliaire de filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus 
de Thomme du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee. 
et etre notamment choisi parmi les agents plastlfiants. 

Comme exemple d'agent plastifrant, on peut citer : 

30 les citrates tels que le citrate de triethyle, le citrate de tributyle, Facetylcltrate de 
triethyle, Tacetylcitrate de tributyle, Tac^tylcitrate de triethyl-2 hexyle 
les phtalates tels que le phtalate de diethyle, le phtalate de dibutyle, le phtalate de 
dioctyle, le phtalate de dipentyle, le phtalate de dimethoxyethyle, 
le phosphate de tricresyle. le benzoate de benzyle, le phosphate de tributyle, 

35 racetylrlcinoleate de butyle, Pacetylricinol6ate de glyc6ryle, le glycolate de butyle. 
le phosphate de tributoxyethyle, le phosphate de triphenyle, le tartrate de dibutyle, 
le camphre, le triacetate de glycerol, le N-ethyl-o.p-toluenesulfonamide, et leurs 
melanges. 

40 L'agent plastifiant peut etre present dans la composition, notamment dans les 
premiere et deuxleme compositions, en une teneur allant de 0,01 % a 10 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 0,1 
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% a 5 % en poids. Avantageusement, le plastifiant est present dans la composition 
selon un rapport ponderal nitrocellulose / plastifiant allant de 1,5 a 3. 

La composition, notamment la composition de base et/ou de surface, peut com- 
5 prendre un agent §paississant, notamment pour conferer a la composition une 
consistance permettant une bonne application de la composition sur les matieres 
keratiniques. Uagent 6paississant est plus particulierement un epaississant de 
pliase non aqueuse et peut etre choisi parmi les silices hydrophobes, telles que 
celles derites dans le document EP-A-898960, et par exemple commercialis6es 

10 sous les references "AEROSIL R812®" par la societe Degussa, "CAB-O-SIL TS- 
530®", "CAB-O-SIL TS-610®", "CAB-O-SIL TS-720®"par la societe Cabot, 
"AEROSIL R972®", "AEROSIL R974®" par la societe Degussa ; les argiles telles 
que la montmorillonite, Thectorite steralkonium, la bentonite steralkonium ; les al- 
kylether de polysaccharides (notamment dont le groupe alkyle comporte de 1 a 24 

15 atomes de carbones. de preference de 1 a 10, mieux de 1 a 6, et plus speciale- 
ment de 1 a 3) tels que ceux decrits dans le document EP-A-898958, et par 
exemple commercialises sous les denominations "N-HANCE-AG 200®" et "N- 
HANCE AG 50®" par la soci6t6 Aqualon. 

20 L'agent epaississant peut etre present dans la composition, notamment la compo- 
sition de base et/ou de surface, selon Finvention en une teneur allant de 0,05 % a 
10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de pr6ference allant 
de 0,1 % a 3 % en poids. 

25 La composition, notamment la composition de base et/ou de surface, peut com- 
prendre egalement une matidre colorante qui peut etre choisie parmi les colorants 
liposolubles, les pigments, les nacres, les paillettes. 

Les colorants liposolubles peuvent etre par exemple le rouge Soudan, le DC Red 
30 17, le DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja. le brun Soudan, le DC Yellow 11. 
le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis sont generalement presents 
dans la composition en une teneur pouvant aller de 0,01 % a 6 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,01 % a 3 % en 
poids. 

35 

Les pigments, les nacres et les pailettes peuvent etre presents dans la composi- 
tion, notamment la composition de base et/ou de surface, en une teneur allant de 
0,01 % a 25 % en poids, par rapport au poids de la composition, de preference de 
0,01 % a 15 % en poids. Comme pigments mineraux utilisables dans I'invention, 
40 on peut citer les oxydes de titane. de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes 
de zinc, de fer ou de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques 
utilisables dans Tinvention, on peut citer le noir de carbone, et les laques de ba- 
ryum, strontium, calcium, aluminium. Parmi les nacres, on peut citer le mica re- 
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couvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de 
bismuth tel que le mica titane colore. 

La composition selon invention, notamment la composition de base et/ou de sur- 
5 face, peut en outre comprendre tout additif cosmetique connu de I'homme du me- 
tier comme etant susceptible d'etre incorpore dans une telle composition, tels que 
les charges, les agents d'etalement, les agents mouillants, les agents dispersants, 
les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les actifs. les tensioactifs, les 
agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les antioxydants. 
10 Bien entendu, I'homme du m6tler veillera ^ choisir ce ou ces 6ventuels compos6s 
complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avanta- 
geuses de la composition correspondante selon I'invention ne soient pas, ou 
substantiellement pas, alterees par Tadjonction envisagee. 

15 ^invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

Methode de determination du caractere pelable d'un film de polymere : 

Sur une plaque de polyamide 6 de rugosite de 100 nm, on depose un film du po- 
20 lymere teste de telle sorte que le film sec alt une epaisseur de 100 pm puis on 
laisse secher pendant 24 heures d 30 X dans une atmosphere a 50 % d'humidit6 
relative. Apres sechage, on decoupe dans le film une bande ayant une largeur 
lb = 0,8 cm et une longueur Lb = 10 cm ; on decolle en partie la bande sur toute sa 
largeur pour la fixer sur un mors relie a un capteur de force. 

25 

Entre le support et I'extremit^ du film fixee au mors, la partie du film detach6 est 
maintenue dans un plan sensiblement perpendiculaire au plan de la plaque a 
Taide de 2 rouleaux chacun dispos6 de part et d'autre de chaque face de la partie 
du film d6tach6. A Taide du mors, on tire sur le film a la vitesse de 200 mm/minute 
30 sur une longueur de d6colage du film de 25 mm ; on mesure pendant toute la du- 
ree du decollage la force de pelage par unite de longueur Fp exprimee en New- 
ton/metre, c'est a dire la force a exercer sur le film pour le decoller divisee par la 
largeur lb de la bande du film d6colle. 

35 Determination de la rupture interfaciale : 

Lors du test de pelage precedemment d6crit, on obsen/e apres le pelage Tetat du 
film pele et de la plaque. La rupture du film et de la plaque est de nature interfa- 
ciale lorsque Ton constate aucune decohesion du film dans sa masse, c'est a dire 
40 qu'll n'y a pas de trace du film sur la plaque ni an-achage de polyamide (provenant 
de la plaque) par le film lors du pelage. 
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Methode de mesure du module d'elasticite : 

Le module d'elasticite du film du premier polymere est mesure par analyse m6ca- 
nique dynamique (DMA) lors d'essais dynamiques sous sollicitations sinusoTdales 

5 de faible amplitude (petites deformation, par exemple de 0,1 %) realisees a 25 ''C 
sur une plage de frequence allant de 2 10"^ a 20 Hz sur un viscoelastici metre par 
exemple de type DMA 2980 de T.A. Instruments en traction sur film. Pour cela, le 
premier polymere est mis en solution dans un solvant volatil approprie (par exem- 
ple a une concentration de 10%) puis coules sous forme de film dans une matrice 

10 t§fIonnee ; il est ensuite mis a secher d 30 °C pour que le solvant volatil s'6vapore 
et que Ton recupere un film forme du premier polymere filmogene. On determine 
ensuite le module elastique en traction E' de ce film mesure a la frequence de 1 
Hz. 
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Examples 1 a 3 : 



On a prepare 3 vernis a ongles ayant la composition suivante : 
5 Les teneurs sont exprimee en gramme 



Ingredient 


Exemple 1 


Exemple 2 


Exemple 3 


Polyvinylbutyral (1) 


16.03 


16.03 


14.14 • 


Nitrocellulose d 70 % 
dans I'alcool isopro- 
pylique (2) 


0.87 


0.87 


2.9 


Resine tosylamide/ 
formaldehyde a 80 
% dans I'acetate de 
butyle (3) 


0.7 


- 


2.33 


RSsine alkyde d 70 
% dans I'acetate 
d'ethyle (4) 




0.7 


- 


Resine polyurethane 
S 75 % dans I'ace- 
tate d'ethyle (5) 


1.5 


1.5 


2 


Acetyl citrate de tri- 
butyle 


0.38 


0.38 


1.26 


Pigment 


0.4 


0.4 


0.51 


Bentone 


0.99 


0.99 


1 


N-propanol 


10.52 


10.52 


10.2 


Acetate d'ethyle 








Acetate de butyle 


68.61 


68.61 


65.66 



(1 ) BUTVAR® B-79 de la soclete CLARIANT 

(2) Nitrocellulose 5/6 PARCELL de la sociSt6 HERCULES 
10 (3) RESIMPOL 80 de la societe PAN AMERICANA 

(4) (BECKOSOL ODE 230-70-E de la socl6t§ DAINIPPON 

(5) TRIXENE PR427 de la society BAXENDEN 
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Cheque composition a et§ appliqu^e sur les ongles. On obtient un film de bonne 
tenue, r6sltant a I'eau. Apres avoir ete port6 sur les ongles pendant 24 heures, le 
film se d^tache facilement de la surface de I'ongle par pelage. 
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Exemple 4 : 

On a prepare une composition de base (vernis a ongles) correspondant ^ la com- 
5 position de I'exemple 3 d6crite pr6c§demment. 

On a prepare une composition de surface (vernis k ongles) comprenant : 



- acetate d'ethyle, acetate de butyle, alcool isopropylique qsp 100 g 

15 

On a applique la composition de base sur les ongles puis apres sechage de la 
couche depos§e, on a applique sur celle-ci la composition de surface. 
Apres sechage. on obtient un maquillage presentant une bonne resistance a Teau. 
Apr6s avoir ete port6 sur les ongles pendant 24 heures, le film se detache facile- 
20 ment de la surface de Tongle par pelage. 



- nitrocellulose 
1 0 - r6sine tosylamide/sulfonamide 



11,2g 
11.1 g 

6,8 g 

1,1 g 
5g 



- plastifiants 

- hectorite 

- pigments 
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REVENDiCATIONS 

1. Composition cosmetique filmogene comprenant. dans un milieu solvant organi- 
que. : 

5 - un premier polymfere filmogfene apte d former un film pr6sentant une rupture in- 
terfaciale, 

- de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de ni- 
trocellulose, 

- une resine, 

10 le premier polymere filmogene etant present en une quantite telle que le rapport 
ponderal premier polymere / nitrocellulose est superieur ou 6gal a 1. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le premier 
polymere filmogene est apte a former un film presentant une force de pelage par 

15 unit6 de longueur Fp < 625 N/m, de pr6f6rence ^125 N/m. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le premier 
polymere filmogene est apte a former un film presentant un module d'6lasticit6 E > 
0,1 MPa mesure a la frequence de 1 Hz et a la temperature de 25 "^C, de prefe- 

20 rence E ^ 1 MPa, et mieux E ^ 1 0 MPa. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteri- 
see par le fait que le premier polymere filmogene est choisi dans le groupe forme 
par les polyvinylacetals et les copolymeres chlorure de vinyle/ac6tate de vinyle. 

25 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le premier polymere filmogene est choisi parmi les polyvinylbu- 
tyrals. 

30 6. Composition cosmStique filmogene comprenant, dans un milieu solvant organi- 
que. : 

- un premier polymere filmogene choisi parmi les polyvinylbutyrals, 

- de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de ni- 
trocellulose, 

35 - une resine. 

le premier polymere filmogene etant present en une quantity telle que le rapport 
ponderal premier polymere / nitrocellulose est superieur ou 6gal d 1 . 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications 2 a 6, caracterisee par 
40 le fait que le polyvinylacetal, notamment le polyvinylbutyral, a un taux d'unite d'al- 
cool polyvinylique allant de 8 % a 25 %, de preference allant de 9 % a 15 %. 
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8. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que le premier polymere filmogene a un poids moleculaire moyen 
en poids allant de 5000 a 300000. 

5 9. Composition selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, caracteri- 
see par le fait que le rapport ponderai premier polym§re / nitrocellulose est supe- 
rieur ou egal a 2, de preference va de 2 a 40, et mieux de 2,5 a 30. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caract^- 
10 risee par le fait que le premier polymere filmogene est present en une teneur allant 

de 5 % a 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de prefe- 
rence de 5 % a 35 % en poids, et mieux de 10 % § 20 % en poids. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte- 
15 risee par !e fait que le rapport ponderai premier polymdre /nitrocellulose va de 5 a 

30, de preference de 10 ^ 30, et mieux de 20 a 30. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que la nitrocellulose est presente en une teneur allant de 0,1 % S 5 

20 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que la resine est choisie dans le groupe forme par les resines al- 
kydes, les resines issues des produits de condensation d'aldehyde, les resines 

25 acryliques. les resines vinyliques, les polyurethanes, les resines aryl-sulfonamide 
epoxy. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caract6- 
risee par le fait que la resine est choisie parmi la resine toluene sulfonamide for- 

30 maldehyde, les r6sines alkydes, les resines polyurethanes. 

15. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que la resine est presente en une teneur allant de 0,01 % a 10 % 
en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,1 

35 % a 7 % en poids, et mieux allant de 1 % S 5 % en poids. 

16. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que le premier polymere filmogene et la resine sont presents dans 
la composition selon un rapport ponderai premier polymere / resine superieur ou 

40 egal k 2. de preference allant de 3 a 12.5. et mieux allant de 4 a 10. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte- 
ris6e par le fait qu*elle comprend un agent plastifiant. 
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18. Composition selon la revendication 17, caracterisee par le fait que I'agent 
plastifiant est choisi dans le groupe forme par le citrate de triethyle, le citrate de 
tributyle, Tacetylcitrate de triethyle. Tacetylcitrate de tributyle, rac6tylcitrate de 

5 triethyl"2 hexyle. le phtaiate de diethyle, le phtalate de dibutyle, le phtalate de 
dioctyle, le phtalate de dipentyle, le phtalate de dimethoxyethyle, le phosphate de 
tricresyle, le benzoate de benzyle, le phosphate de tributyle, Tacetyiricinoleate de 
butyle. Tacetylricinoleate de glyceryle, le glycolate de butyle, le phosphate de tri- 
but6xy6thyle. le phosphate de triph6nyle, le tartrate de dibutyle, le camphre, le 
10 triacetate de glycerol, le N-ethyl-o,p-toluenesulfonamide, et leurs melanges. 

19. Composition selon la revendication 17 ou 18, caracterisee par le fait que 
I'agent plastifiant est present en une teneur allant de 0,01 % a 10 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 0,1 % a 5 % en 

15 poids. 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que qu'elle comprend un additif cosmetique choisi parmi les matie- 
res colorantes, les agents epaississants, les charges, les agents d'etalement, les 

20 agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les 
filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, les neu- 
tralisants, les stabilisants, les antioxydants. 

21 . Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que les mati6res 
25 colorantes sont choisies dans le groupe forme par les colorants liposolubles. les 

pigments, les nacres, les paillettes. 

22. Composition selon la revendication 20 ou 21, caracterisee par le fait que les 
matieres colorantes sont pr6sentes en une teneur allant de 0.01 % a 30 % en 

30 poids, par rapport au poids de la composition, de preference de 0,01 % a 15 % en 
poids. 

23. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que I'agent 
epaissant est choisi dans le groupe forme par les silices hydrophobes, les argiles, 

35 les alkylether de polysaccharide. 

24. Composition selon la revendication 20 ou 23, caracterisee par le fait que 
I'agent epaississant est present en une teneur allant de 0.1 % ^ 5 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition. 

40 

25. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait que la composition est un vernis a ongles, un produit pour les le- 
vres, un produit de maquillage de la peau, un masque de beaute pour le visage. 
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26. Procede cosmetique de maquillage et/ou de soin des ongles ou de la peau, 
comprenant Tapplication sur les ongles ou la peau d'une composition selon Tune 
quelconque des revendications prec^dentes. 

5 

27. Kit de maquillage comprenant dans un premier compartiment une premiere 
composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 1 a 25, et 
dans un deuxieme compartiment une deuxieme composition cosmetique compre- 
nant, dans un milieu cosmetiquement acceptable, un deuxieme polymere filmo- 

10 gene. 

28. Kit selon la revendication 27, caracterise par le fait que le deuxieme polymere 
filmogene est choisi parmi les polymeres acryliques, les polymeres vinyliques, les 
polyurethanes, les polymeres cellulosiques. les polyamides, les polyurees, les po- 

15 lyesters, et leurs melanges. 

29. Kit selon la revendication 27 ou 28, caracterise par le fait que le deuxieme po- 
lymere filmogene est present, dans la deuxieme composition, en une teneur allant 
de 0,1 d 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

20 

30. Kit selon Tune quelconque des revendications 27 a 29, caracterise par le fait 
que la deuxieme composition comprend un milieu aqueux ou un milieu solvant or- 
ganique. 

25 31 . Kit selon Tune quelconque des revendications 27 S 30, caracterise par le fait 
que la deuxieme composition comprend au moins un additif cosmetique choisi 
parmi les matieres coiorantes, les agents epaississants, les charges, les agents 
d'etalement, les agents mouiliants. les agents dispersants, les anti-mousses, les 
conservateurs, les filtres UV, les actifs. les tensioactifs, les agents hydratants, les 

30 parfums, les neutralisants. les stabillsants, les antioxydants. 

32. Procede de maquillage de la peau ou des ongles comprenant rapplication sur 
la peau ou les ongles d'une premiere couche d'une premiere composition selon 
rune quelconque des revendications 1 a 25, puis rapplication sur au moins une 

35 partie de la premiere couche d'une deuxieme couche d'une deuxieme composition 
cosmetique filmogene comprenant un deuxieme polynidre filmogene. 

33. Procede de maquillage selon la revendication 32, caracterise par le fait que le 
deuxieme polymdre filmogene est choisi parmi les polymeres acryliques, les poly- 

40 meres vinyliques, les polyurethanes, les polymeres cellulosiques, les polyamides, 
les polyurees, les polyesters, et leurs melanges. 
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34. Utilisation d'une composition selon Tune quelconque des revendications 1 S 25 
pour obtenir un film, depose sur les les ongles ou la peau, pelable et/ou comma 
vernis a ongles pelable, 

5 35. Utilisation, dans une composition cosmetique comprenant un mileu solvant or- 
ganique,d'un premier polym§re apte a former un film presentant une rupture in- 
terfaciale, de nitrocellulose presente en une teneur allant de 0,01 % a 10 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, et d'une resine, le premier po- 
lymere filmog^ne etant present en une quantite telle que le rapport ponderal pre- 
10 mier polymere / nitrocellulose est sup6rieur ou 6gal S 1, pour obtenir un film, de- 
pose sur les les ongles ou la peau, pelable et/ou comme vernis a ongles pelable. 
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Nuin6ro de la demande 

RECHERCHE INCOMPLETE 

FEUILLE SUPPLEMENT AIRE C 600338 

FR 0100181 



Certaines revendi cations n'ont pas fait Vobjet d*une recherche ou ont 
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Revendi cations ayant fait 
Tobjet de recherches completes: 
1,4-35 

Revendi cations n' ayant pas fa1t 
rob jet de recherches: 
2,3 

Raison: 



Les revendications 2,3 presentes ont trait un prodult contenant un 
polymere filmogene defini entre autres au moyen des parametres suivants: 

PI: force de pelage par unite de longeur Fp>= 625 N/m et 
P2: un module d'elasticite E'<= 0,1 MPa mesure a la frequence de 1 Hz 
et a la temperature de 25^ C 



L'utilisatlon de ces parametres est consideree , dans le present 
contexte, comme menant un manque de clarte au sens de TArticle L. 612-6 
CPI. II est impossible de comparer les parametres que le deposant a 
choisi d'utillser avec ce qui est revele dans Vetat de la technique. Le 
manque de clarte qui en decoule est tel q'une recherche significative 
complete est impossible. Par consequent, la recherche a ete limitee aux 
revendications 1,4-35. 
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